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MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES 


RAPPORT POUR L'ANNÉE 1940 


présenté au Maréchal de France, chef de l'État français 


par la Commission de contrôle de la circulation monétaire. 


Paris le % mars 1941. 


Monsieur le Maréchal, 


£a commission de contrôle de la circulation 
monétaire a l'honneur de vous remettre le 
compte rendu des opérations de vérification 
ee le a effectuées par application de la loi 
81 juillet 1879, du règlement d'administra- 


tion publique du 31 octobre suivant et de Ja 
loi du 2 janvier 1941. 

Ces opérations comprennent seulement Ja 
vérification des fabrications de l'année 1940 et 
Ja vérification complémentaire des fabrications 
de l’année 1939. 

Les opérations que la commission a eflec- 
tuées se divisent en deux groupes. 


40 Vérification du poids et du titre des es- 
pèces frappées en 1940; 


26 Vérification du poids et du titre des es- 
ièces au millésime 1939, prises dans la cireu- 
ation. 


1. — Espèces frappées en 1940, 


(Poids et titre.) 


Le tableau ci-après fait connaître la nature 
et l'importance des travaux de notre adminis- 
tration des monnaies, pendant l'année 1940: 


DÉSIGNATION NATURE DES PIÈCES NOMBRE NOMBRE VALEUR 
des pays. de brèves. de pièces. nominale. 

troncs, 
Argent Pièces de 1 3.918 73.200 
Bronze d'aluminium... À Pièces de 4 208 25.525.012 25.525.012 
| de 50 centimes. 97 10.854.297 5.127.198 50 
Maillechort Pièces de 25 30 3.446.979 861.593 79 
18.02) ,583 18.273.926 25 

Nickel Pièces de 20/100e de piastre 1 26.500 5.200 L 
Cupro-nickel Pièces de 20/100° de piastre...... 183 11.676.000 2.935.200 
Nickel Pièces de 10/100e de piastre...... 3 225.000 22.70 
Indoœhine Cupro-nickel Pièces de 10 /100° de piastre. 23 9 937.000 223.700 

Pièces de 1/100° de piastre...….. 20 1.990.000 19.900 
Pièces de 1/200° de piastre...... 114 11.218.000 56.090 » 
Zinc Pièces de 1/200° de piastre...….. 185.000 925 » 
392 30.567.500 2.261.615 
| Bronze d'aluminium... Pièces de 5 11 1.000.000 5.000.000 » 
Nombre de pièces 19.588.083 


IL convient d'ajouter à ce chiffre 38.758.000 
pièces de 5 fr. en bronze d'aluminium, repré- 
sentant une valeur nominale de 193.79%).000 
francs, d'un poids de 465.000 kilogr., frappées 
au début de l'année 1940. Ces pièces n'ont 


été prises en charge par la Bangie de | monétaire, en France, a été alimentée pae 
ce, pour le compte du Trésor, et sont, | l'émission de pièces d'argent, de bronze d'alu- 


en conséquence, considérées comme non | rminium et de maillechort, 


Le tabléau suivant donne l'importance des 


es. 
Ce tableau montre qu'en 1940, la circulation | fabrications depuis l'établissement de la régie 


3 


5 | | | | 
des 
par 
un 
de 
1 de 
vant » À 
ar- y 
1.) 
son 
"mer 
ix à 
des 
axes 
arifs 
nme 
riode 
juin 
| 
Il 
posi- | 
prise 
pédi- | 
l’éta- 
poids 
e fer 
feste { 
l'en- 
0 fr. 
atio- 
> des 
pré- 
: » 
plus, 
eflec- 
3 ou 
1941.5 
le 18 
V. 29, 
des- 
‘gime 
ficiei 
1e la 
lez 
le 4) 
| 
ises. 
natio- 
S, 
enta- 
nrées 
spé- 


JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT FRANÇAIS 


26 Mai 1941 


210 
NOMBRE POIPS NOMBRE POIBS NOMBRE POIDS 
NNÉES NE ANNPES 
eheR Ts de pièces, des pièces. piste de pièces. des pièces. de pièces, des pièces. 
millions miHiers millions milliers millions milliers 
de pièces, de kilogrammes. de pièces. de kilogrammes. de pièces. de kilogrammes, 
2,5 2 78,2 503 00 00 0 238,2 957,3 
4831. 15,3 79,3 2902... 0 0 126,7 591,4 0 386,8 41.488,5 
1882 J9,8 293,6 1905... 75,6 649,3 1923 509,8 1.905,9 
32,2 106,8 59,7 500,9 1924... 0 410,2 1.559,4 
488: 8,2 29,9 98,1 4728 206,3 4.206,2- 
#, 1906... 16,5 485,6 2926... 000000» 156,6 631,8 
4886 . 12.1 163,9 65,2 654,7 160 572,9 
4887 . 23,8 198,5 76,2 652,7 271,2 
4858 22,3 115,9 78.5 576,8 71,7 433,3 
48%), 6,5 36,6 ,7 513,6 991,2 1.512 
26,2 158,2 198... 114,7 683,7 1093... 310,9 2.327 
17,5 109.4 115,3 611,7 1994... 205,3 4.807,7 
46 226,1 1148 4.621,7 210 1.233 
51,3 391,3 253,8 1.925,5 1996 220,2 833,9 
62,0 769,8 201,2 0 0 207,6 783,8 
ait 705 1918... 00000 194,1 871,2 19938... 00000 0 379,5 .705 
97,9 639 199... e 190,9 862,7 1930... 48,1 1.616,6 
4899 92,9 590,9 4920... 185,5 796,1 1930... 0 0 118,3 959,7 
52,6 578,3 
8 ; Pièces de branze d’'alnminium de 50 centi- Pièces de zinc de 1/2 centième de piastre: 
Après s'être fait remettre les elefs de Ja | mes: 1 échantillon de 2 pièces; 1 échantillon de 2 Ê 
caisse affectée au dépôt des échantillons, la Pièces de maillechort de 25 centimes: 
GRAND-LIBAN 


commission a procédé à l'ouverture de cette 
caisse, extrait les plis eachetés re y étaient 
contenus et vérifié Fintégrité des cachets, 
ainsi que la concordance des prélèvements 
avec les indications des procès-verbaux. Puis 
elle a prélevé, au hasard, parmi les échan- 
tillons, ceux qui devaient faire l’objet de son 
examen, savoir : 


ESPÈCES FRANÇAISES 


Pièces de brenze d'aluminium de 2 fr.: 
2 échantillons de 2 pièces chacun; 

Pièces de bronze d'alominium de 1 fr.: 
2 échantillons de 2 pièces chacun; 


+ échantillon de 2 pièces. 


MONNAIES IXDOCHINE 


Pièces de nickel de 20 centièmes de piastre: 
1 échantillon de 2 pièces; 

Pièces de cupra-niekel de 20 centièmes de 
piastre : 2 échantillons de 2 pièces chacun; 

Pièces de nickel de 10 centièmes de piastre: 
1 échantillon de 2 pièces; 

Pièces de eupro-nickel de 10 centièmes de 
piastre: 1 échantillon de 2 pièces, 

Pièces de bronze de 1 centième de piastre: 
1 échantillon de 2 pièces; 

Pièces de bronze de 1/2 centième de pias- 
ire: 4 échantillon de 2 pièces; 


Pièces de bronze d’aluminium de 5 piostres® 
1 échantillon de 2 pièces. 

MM. Délépine et Lebeau, de l’Académie des 
sciences, ont été désignés la commission 

ur procéder à la vérification de poids et à 
‘analyse quantitative des espèces 

Avant d'indiquer les résultats fournis par 
les pesées et les essais auxqnels ces émi- 
neénts chimistes <e sont livrés, il ne sera pas 
inutile de rappeler quels sont le poids normal, 
lc titre droit et les limites de tolérance pour 
ic: diverses monnaies. 


Tel est le but du tableau suivant: 


POIRBS TITRES 
Toléranre Toléranee 
ATUI DES PIFCES 
Droit, Fert, Faible. Droit, er Maximum. Minimum. 
en moies. en moins, 
grammes. millièmes, | grammes. | grammes. millièmes, millièmes. | millièmes. millièmes. 
FRANCE 
Argend | 
hais 20 5 20,109 49,900 680 5 
2 10 5 680 > 65 19 
Nickel. 
Pièces de 10 CentIMES. 4 13 4,069 3.930 Nick 
Pièces de 5 centimes......... 3 15 3,040 2,055 { Nickel pur 1.000 - 
de pureté.) 
Bronze d'aluminium. 
Pièc Cuivre : 
fr. 8 50 8,400 7,600 | 
Pièces h fr. 4 20 4,200 5,800 910 : 2ù 930 890 
Pièces de 50 2 50 2,100 1,900 110 50 
Bronze de nickel. 
Cuivre : 
Pièces de 235 CENMES- 5 40 5, 4,800 == 
de 10 40 4,160 3,840 10 
de 5 2 2,108 ,909 250 270 230 
| 
Cuivre : 
Maillechort. Entre 630 
4 3,800 
j Entre 160 
et 2 
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POIDS" TITRES 
Tolérance Tolérance 
NATURE DES PIÈCES 
Droit, Fort. Faible. Droit. pos | Maximum. | Minimum, 
en moins en moins. 
ércmmes. millièmes. grammes. | grammes. millièmes. millièmes. | millièmes. millièmes, 
IXDOCIIINE 
Nickel, | 
Pièces de 20 centièmes de piastre.…. 7 30 7,210 6,790 ” 
pièces de 10 centièmes de 3 30 3.090 per. 1.000 
de pureté.) 
Bronze de nickel. 
Nickel 
Pièces de 20 centièmes de piastre..…… 6 " 6,180 5,820 250 270 230 ' 
Pièces de 10 centièmes de piastre.... 3 3 3,090 2,910 Caivre : 20 
g70 730 
Cuivre : 
Maillechort. Entre 650 
et 6% 
Nickel : 
Pièces de 5 centièmes de piastre..... à LE 4,200 3,560 Entre 140 
et 160 « 
Zine : 
Entre 160 
et 200 
Bronze, 
Cuivre : - 
950 10 960 910 
Pièces de 1 centième de piastre...…., 5 40 5.200 4,800 Etain : pl 
Pièces de 4 deux centièmes de piastre. 50 4,200 3,800 45 25 
inc : 
10 15 
Zinc et aluminium. 
Zine : 990 2 
Pièces de 1 deux centièmes de piastre. 3 40 3,120 2,+80 FU. HS = 997,5 ts 
5 » 10 2,5 à 
GRAND-LIBAN 
Bronze d'aluminium. à 
Cuivre : 990 800 
: à 910 
Pièces de 5 50 4.200 3,500 
90 110 70 À 
NUMÉROS | POIDS NUMÉROS | POIDS NUMÉROS | POIDS 
des des TITRE DES PIÈCES des des TITRE DES PIÈCES des des TITRE DES PIÈCES 
brèves. pièces, brèves. pièces. brèves. pièces. 
grammes. centièmes. grammes. centièmes. grammes. cenlièmes. 


PIÈCES DE 1 CENTIÈME DE PIASTRE (bronze), 
Élain, | 
1 


PIÈCES 99 CENTIMES {maillechort). 
1,10 


Monnaies françaises. Nickel. | Zinc. | 
15 


miÈCES px Francs (bronze d'aluminium), 95 | 4,093 | cs 10 | 15,06 16,51 4,926 
Coivre. +2} Monnaies pour l'Indochine. PIÈCES DE À DEUX CENTIÈMES DE PIASTRE (bronze), 
57 7,688 90,90 8.90 PIÈCES DE 2) CPATIÈMES DE PIASTRE (nickel), 
131 8,138 91,40 5,60 
6,958 | 1 99,40 ! PIÈCES DE DEUX CEXTIÈMES DE Plastne {zinc}, 
nièces 20 CENTIÈMES DE PIASIRE (cupro-nickel). Alusni- 
PIÈCES DE {bronze d'aluminium). 56 6.117 75.20 | 21,65 sise 
% | 3907 | 912 | 8,80 166 6,09 75,20 1 24,6 2,199 0,53 | 99,97 
297 4,045 ! 91 9 mècrs pe 10 cexTIÈMES DE {n'ckel), 


s (bronze d'aluminium). PIÈCES DE 10 CENTIÈMES DE PIASTRE PIÈCES ne PIASTRES {bronze d'aluminium), 


27 1,967 | 8,10 19 |75 260 | 505 9 | 


| 
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En rapprochant ces chiffres de ceux du 
tableau précédent qui mentionne le poids et 
le titre droits, ainsi que les limites réglemen- 
taires des diverses espèces, on voit que les 

ièces frappées en 1940 sont restées, tant sous 

e rapport du poids que sous le rapport du 
titre, dans les limites assignées par les règle- 
ments. 

Les expériences effectuées par la cornmis- 
sion de contrôle n'ont fait d'ailleurs que con- 
firmer Iles vérifications journalières dont les 
résultats ont été communiqués, et qui assu- 
rent la parfaite régularité des fabrications. 


JI. — Pièces au millésime de 1939, prises dans 
la circulation 


(Poids et titre.) 


IL est de règle de ne considérer la fabrica- 
tion d'une année comme définitivement jugée 
qu'après que les résultats obtenus par le 
contrôle des échantillons prélevés au cours 
de cette fabrication ont été confirmés, l'année 
suivante, par un nouvel examen de pièces 


provenant de la même émission et prises 
dans la circailation. La surveillance de l'Etat 


s'exerçait dans ces conditions à e où 
la fabrication des monnaies était confiée à un 
entrepreneur, et l'usage ancien est devenu 
une Dre légale le jour où la régie a 
remplacé l'entreprise. 

Sur la demande de la commission, la véri- 
fication sur les pièces en circulation a porté, 
cette année, sur les pièces métropolitaines, au 
millésime de 1929. 

Ces pièces ont été choisies au hasard par 
M. le gouverneur de la Banque de France. 

Les résullats des vérifications sont mention- 
nés dans le tableau suivant: 


France. 
COMPOSITION DES PIÈCES 
NATURE DES PIÈCES POIDS DES PIÈCES. 
Titre. 
à grammes. millièmes. 
Pièces de 1 9,967 G81 » 
Cuivre. | Alumiaium, 
centièmes. 
Pièces de 9 D. 9120 870 
Pièces de À 520 
Pièces de 50 centimes... 3000 810 
Nickel. Line. 
( Pièces de %5 90 1058 
Maillechort ......,, Pièces de 10 CERMMES | 6110 185 


Les pesées et l'analyse ont donc conduit, 
ici encore, aux constatations les plus salisfai- 
gantes. 

Conclusions. 


En résumé, fa commission déclare: 

40 Que les pièces, émises en 1910 par l’ad- 
ministration, sont droites de poids et de titre; 

29 Qu'il en est de même des pièces frappées 
me la même année pour l'Indochine et 


le Grand-Liban ; 


39 Que les résultats des constatations, opé- 
rées au début de 1940, sur les imonnaics Cmi- 


ses en 1939. sont confirrnés par les récentes 
épreuves sur les pièces en evées dans les 
caisses de la Banque de France. 

Nous avons f’honneur, Monsieur le Maré- 
chal, d'être, avec un profond respect, vos dé- 
voués serviteurs, . 

Le gouverneur de la Banque de France, 
président de la commission, 
DE BLETTERIE. 
Le conseiller maître à la cour des romptes, 
secrélaire de la commission, 


RIBLIER, 


Les membres, 


MM. Pinot, désigné par le conseil d'Etat; 

Délépine, désigné par l'Académie des 
sciences ; 

Lebeau, désigné par l'Académie des 
sciences; 

Lassalle, désigné par la chambre de com- 
merce ; 

André, désigné par la chambre de com- 
merce; 


Vichy. — Imprimerie spéciale, — Le Directeur des Journaux ofliciels: R. Bayos-Tancs. 


